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Die Erfindung bezieht sich auf eine 
Sch'lauchschutzeinlage jenei* Art, die aiis 
mebreren dicht iibereinandergelegten Lagen 
von Fasers.toff-en, 2. B. gewebten, gestrickten 
5 Oder gewirkten Stof¥en» gebildet und zwischen 
<len Gusnmiist reifen und den Schlaiuch gel-egt 
wird, um das Eindringen durch den Reifen 
getretener Nagel arJcr anderer Fremdkorpcr 
in den Gummiischlauch zu verhindiern, Wer- 

10 den diese StoffJagen miteinander vernaht, so 
veranlassen die schon bei maiJiger Drehge- 
scliwindigkeit des Rades betracbtlichen Um- 
fangskrafte den Stofif zu Faltenfoildlingen, 
welche auch dann nicht verhindert werden, 

15 wenn die S toff lagen, wie dies vorgeschlagen 
wurde, aus Pikeestoff bestehen*, bei dean die 
Rippen in den aufeinanderfolgenden Lagen 
einander krcuzen. Die Falten=biildung wird 
aber auch dadlirch begun-stigt, dafi infolge der 

ao Vertiefungen bei den Stichen die Einlage 
sich nicht gleichmafiig und allseitig an* den 
Schlauch bzw. an den Reifen anJegt, sondern 
Ecken biildet, die der Einiwirkimg der Um- 
fangsikraft in besonders starkem MaBe aus- 

as gesetzt sind. 

SoM die Umfangskraft sich gJeichnia6ig 
irber alle Punkte .der Beruhrungisflache des 
Reifenis und des Schlatiches tnit der Einlage 
verteilen, mw die Gefahr der Faltenbildung 

30 zu bcseitigen, dann niuB sich die Einlage so- 
wohl dem Reifen als auch dem Schlauche 



dicht und gleichmaBig anschmiegen. Zu 
d'iesem. Zwecke hat man alle Einlagen mit- 
einander verklebt, wodurch aber die Starr- 
lieit der gesamten Ein-lage aufierordentltich 35 
erhoht wird; auch wird die Masse schon 
nach kurzem Gdbrauch britchig. SchlieBlich 
wunde auch vorgeschlagen, die Ein-lage aus 
zwei nur an den Randem miteinander ver- 
bundenen Gewebest reifen herzustellen, . an 40 
deren jedem ein Gummist reifen angeklebt 
wird. Die Reibung zwischen den Lagen und 
die Verbindung an den Randern allein kon- 
nen jedoch nicht ausreichen, um eine gegen- 
seitige Verschiebimg der Lagen zu verhin- 45 
dern, da diie Festigkeit der Riinder infolge 
der standigen Einwirkung der L^^mfangskraft 
bald nachdaBt. 

Alle diese Ubelstande werden durch die 
Erfindiung behoben. Hiernach werden die 50 
einzelnen Lagen von Faserstoffen, z. B. ge- 
strickten, ge web ten oder gewirkten S toff en, 
zum Teil miteinander verklebt, zum Teil mit- 
einander vernaht. Es hat siich gezeigt, daB 
sich eine solche abwechselnd- genahte und ge- 55 
leimte Schutzeinlage genau an den Schlauch 
anschmiegt und auch nach langem Gebrauch 
weder die Schlauch- noch die Reifenflache be- 
schadigt. Es tritt eine Verschiebmig bzw. 
Reibungswarme oder Beschadigung des 60 
Schlauches oder des Reifens durch Ecken 
niicht auf. Auch Falten konnen sich in der 
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Einlage nicht bild-en. Wenn die inn-eren Ge- 
webestiicke der Einlage miteinander vernaht.,; 
werdea undrnur die auBeren Lagen verklebt -. 
werd-en, bleibt der Erfdg derselbe. 

in der Zeichnung sind zwei Ausfiihrungs-- 
beispieie der Erfindung dargestellt, und. z^var^ 
zeigt die Abb. i eine Einlage im Ouerschnitt, 
und zwar. in der Lage, wie sie sicb zwiscben - 
Scblauch und Reifen befindet, und Abb. 2 
eine andereAusf iihrungsf orm in ftachgelegtem ^ 
Zustande. 

Wie Abb. i zeigt, ist die Einlage zwiscben 
dem Scblauch 2 und dem Reifen i rn :be- • 
kannter Weise eingelegt. Die au6eri?te'Lage3- 
wird niit der Gewebelage 4 durch ,^itie; Kleb- 
stoffschicht5 vereinigt. Die Gewebelage 4. 
Avird mit der daruber befindlichen^ Lageb 
doirch die Naht7 zusammengehalten. Die 
Lage6 wird mit der Lage 8 wieder durch 
eine Schicht 5' zusammengeklebt, wahrend die 
Lage 8 mit . der -nachsten Lage 9 dtirch die 
Naht 7' zusammengehalten. ist. Schliefilich 
wird die Gewebelage 9 mit der innersten -Ge- 
webelage t)' durch die Kkbstoffscbicht 5" ver- 
bunden. Die Enden der Gewebelagen ' sihd 
beiderseits in bekannter Weise zusammen- 
genaht. 

In Abb. 2 1st d'asselfefe Verfahfdn mit dejn 
Unterschiede angewendet, daB miteinauder 
vcrklebte bzw. miteinander vernahte Ge^yebe- 
lagenpaare aufeinanderliegen, . ohne mitein- 
ander befest'igt zu sein. Die zwei inn^eren 
Gewebelagen 10 und 12 sind durch eine Kleb- 
schichtii und die aufiersten Gewebelagen 22 
und 24 ebenfalls durch eine Klelbschicht 23 
zusammengehalten. In der Mitte" der Ein- 
lage halt eine Klebscbicht 17 die beiden Ge- 
webelagen 15 und 19 zusammen. Zwischen 



zwei Paaren von^ zusammengeklebten Gewebe- 
lagen befindet sich jedesmal ein Paar von Ge- 40 
webelag-en 13 unid 14 bzw. 20 und 21, die 
durch 3 e eine Xaht 18 bzw. 18' zusammen- : 
•genaht ffind. 

Es ist vorteilhaf t, einjc derartig hergestellte 
Einlage fiiissig zu impragnieren, um s-ie 45 
wasserdicht Aind. gegeh Warmeentwickhing un- 
empfindlich zu machen. Als IClebstoff kann 
beispielsweise- ein Gemdsch von Gelatine un'd 
Leim verwendet warden. Der Einlage wird 
eine besondere Eias'tizitat noch dadurch ver- .50 
;1iehen, daB man dem Klebstoff Glyzerin oder 
*^ein andei:es gl eichwirkendes Mittel beiniengt. 
Sch-liefiHch wird der bier verwendete Kleb- 
stoff auch wasserunloslich gemacht. 

55 

PatentansprDche : 

1 . Schutzeinlage zwischen. Scblauch und 
Reifen von Automobilradern o. dgl. aus 
mehreren Lagen von Faserstoffen, bei- 60 
spielsweise gestrickten, gewebten oder ge- 
wirkten Stoff en, diadurch gekenn-zeichnet, 

' daB ■ einige der Lagen miteinander ver- 
klebt, andere miteinander vemaht siml. , 

2. Schutzeinlage nach Anspruch r, da- 65 
- durCh gekehnaeichnet^'daB die -innerste (9') 

.und auBerste (3) Faserstofflage mit der 
nachstfolgenden Lajge (9 bzw. 4) ver- 
klebt, diiese letzteren Lagen (9 und" 4) 
• gegen mit den weiter folgenden Lagen 70 
(8 iind 6) vernaht sind. 

3. Schutzeinlage nach Anspruch i, da- 
durch gekennzeichnet, daB dem Klebstoff 
zwecks Erhohung der Elastizitat Glyzerin 
oder ein gl eich wirkendes Mittel beige- 75 
mengt ist. 
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Abb. 2. 
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